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Qa sait que I'on utilise actuellement couxammeiit des resines iia- 
tuxelles ou STZLttL^tiques, le plus souveat mises en. solutions bydxa- 
alcooligues ou alcooliques pour r6aliser' des laques ou des lotions 
de mises en plis pour clieveux. 
5 ^'utilisation cosmetique de telles resines a pour objet d* aider 
a maintenir les clieTeux dans la fozme que'l*on dSsire leur donner et 
d'aneliorer leur apparence en leur conf^rant, notassaent, un aspect 
plus brill ant » 

n est d6jlL connu d*utiliser k cet effet des homopol;smieres tels 

iO que la polyvinylpTrrolidone, des copolTm&res tels que le- copolTB&re 
Trinylpyr3K)lidone/ac4tate de vinyle, les copolTmeres esters acryliqoaes/ 
acides monoethyl^niques insatur^s, les copol^&res anhydride maleique/ 
ither alcoyl-vinyliq^ies estSrifi^s ou amidifi^s, ainsi que des copo- 
lymdres acitate de -vinyle/acides monoethyleniques' insatares tels que 

"15 l*acide crotonique* 

La pr4sente invention conceme des copoljaeres qui pexmettent de 
r^aliser des nouvelles cosipositions cosm^tiques pr^sentant de meilleu- 
res qoalitis que celles qui ^taient connues jusqu'li ce jour; 

Les- copolymSres . utilisables -selon - 1 * invention pexmettent de re a— . 

20 User des laques ou des lotions de mise en plis qui donnent lieu a la 
£oxiiiation de j^ilm presentant im pouvoir laquant notablement superieur 
k celui obtenu avec les resines dSja connues* 

De plus, ces polymeres conduisent & un durcissement tres rapide 
du film f orm^ , de sorte que pour tin pouvoir laquant identique • on peut 

25 utiliser par exeoiple \ine quantity deux fois moindre de pol^mere uti- 
lisable selon 1' invention que celle qui est nScessaire avec, par exam- 
ple, un polymfere acetate de vinyle/acide crotonique de type connu. 

XI en re suite que les compositions cosmStiques selon 1' invention 
procurent d'ezcellents r^sultats tout en etant d*un prix de revient 

30 moins £lev£. 

Les copolymeres utilisables selon 1* invention conf^rent egalement 
aux laques et lotions de mise en plis d'autres avantages particulie— 
rement intSressants* 

lis pexmettent de rdaliser des films presentant une brillance 
33 notablement supSrietzre k celle des copolym&res couramment utilises 
aujourd*hui, 

De plus, ils prSsentent une affinite notable pour.le cheveu, ce 
qui pr^sente le double avantage de conf£rer une meiUeure tenue k la 
cbevelure, par exemple lors de 1 'utilisation des nouveaux copolym^res 
40 dans des lotions de mise en plis, ainsi que de pexmettre le peignage 
de la clievelure sans destruction importante du film de copolymere. On 
sait en effet que lOrsqu^on utilise des resines du t3!pe actaeUement 
coxum, le peignage provoqjse 1' elimination quasi totale de ees r&sines 
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goi tombent sous fozme d»une poudxe Uanche. An. contraire, dans le cas 
des comoositions eose^tiques selon I'lnveattoa, le p8igna«8 est rendu 
possible, tandis qae lee films de copolym&res oeavent ndanunoins etxe 
facilement enlev^s par brossaj^ ou par Uva^e h I'alde d»vm shaamooias 
5 de "type conventioanel. 

aifin, il est reuiaOTiaole <me leo cocrooaitions cosmetiaues selon 
I'iiiTention qui pr4sentent dgjk im nombie iniportant d'avantagee par rap- 
port eux compositions connues se caract^risent oar la foxaation d'un 
film Dui pr^sente une faible hygroscopicitd de sorte qu'il tierr.et d»ob- 

0 tenir des coiffttres qui restent stables Q§ae en presence pr^long^ dtune 
tanoidit^ atfflosph^rique elevee. 

la Soci^t^ deoanderesse a d63h imaging d'utiliser des compositions 
coso^tiques de copolym^res obtenas par copolya^rlsation d'ae^tato de 
vinyle, d'acide crotoni..ue et d'au moins un autre oonom&re polym^rlsa- 
5 ble choisi dana le grouoe que constituent : 

- les esters Tinyliques de f ormule : 
K - COOOH s OHg 

dans laquelle : 

-., - .^?.^^.sen*e un radical h^^ ohalne-lin^re- ou ramifi^e- 

1 comportant de 10 ^ 22 atomes de carboae, 

- les esters allyiiques et les esters mdthallyliouea de fonnnle • 
H» - COOC^ - C = 

H" 

dans laquelle : 

R» repr^sente un radical hydrocarbon^ k chalne satur^e Unfeire ou 
ramifife comportant de 10 k 22 atomes de carbone, et 

R" repr^sente un atoms d'hydiogfene ou le radical -CH_. 

Gee copolymferes contieiment de preference de 63 k TO JS d'ac^ate de 
virile, de 5 k 15 ^ et de preference de 7 k 12 d'acide crotonioue et 
de 5 a 25 ?8 d'esters vinyllaues, d'estera allyliaues ou d -esters "methal- 

la presente Invention a pour objet le pwdait industrial nouveau 
que constitue une composition cosmetique telie qu'une laoue ou une lo- 
txon de mise en plis caracterieee par le fait ou'elle contient en so- 
lution dans un v«d.cme cosmetioue approprie au moins un co„olymfeie 
obtenu par oopolymerisation d'au moins un nonom&re de chacun des trois 
group es suivants : 

- le rreaier grouoe etant constitue i«r les esters d'alcools iasatu- 
res et d'acides carbo^grllques satxa^s a courts chaine, les esters d«al- 
cools satares k courte chalne et d'acides insatures. les chalnes carbo- 
nees preseates dans ces composes pouvant Stre eventuellement interrompues 
par des Wteroatcmes ou des heterogroupes divalents, tels que, -0- -S- 



/I 
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-M-t et potx^airt ^galement presenter des groupements taydrozy sabstltads 
en p par rapport a I'h^tdroatoise* 

- le second groupe ^tant conBrtitu^ par les acides insatur^s dont 
les chalzies carlicii^es peavent eventuellemmt 8tre interroopoes par des 

5 h^t^roatomes ou dea li^t^rcgroxtpea tela que -S-, -BH-f et peuvent 
presenter des groupements hydroxy sabstitu^s en § par rapport a 
tdroatoioe, 

- le troisi&me grotxpe ^tant constltu^ par les esters d * acides k 
longae chalne et d'alcool Insatar^y les esters des acides insatur^s du 

10 second groupe et d'lm alcool satur^ on insatur^ lin^aire on raisifi^ 

coinportant de 8 k 18 atomes de carbons on d'tm alcool de laaollne^ les 
others alcoyl-vinyllques, les others alcoyl-aHyHques, les others 
alCQyl-methaUyllgues on les others alcoyl-crotyllqaes, et les a-ol^ 
fines* 

15 Puml les monombres du premier gronpey on pent utiliser conformi^ 

ment a I'ln^ention, les esters insatorSs d' acides carbosyliQues k cour* 
te ofaaine de fonmile ; 

E-C0O-(CH2)j^-C = CH (I) 

• • E»- — - - 

20 dans laquelle : 

£ repr^sente nn radical hydrocarbon^ satur^ Undaire comprenant 
de 1 k 4 atomes de carbone^ 

n repr^sente xm. nombre ^gal & 0 ou 1 , 

R' represents tin atome d'hydrog&ne on im radical alcoyle de 1 & 
25 5 atomes de carbone, oa encore, les esters saturds h, courte nhatne d'a* 
cides insator^s de formole : 

R - CH - C - (CHg)^ - R» (U) 
R 

dans laquelle : 

30 R repr^sente nn atome d*hydrog^ne on xsA radical alcoyle de 1 & 5 

atomes de carbons » 

p est ym nombre entier ayant une valeur col^pris^ entre 0 et 10, 
R* repr^sente le radical «-COQR" oa le radical 

•^CqOR" 

55 - • ■ ^ CH . • . 

. . - ^CGOR" 

dans lesquels : 

repr^sente un. radical hydrocarbon^ lin^aire SaLtvCr^ comportant 
. de.. 1 k 8 atome's-de carhone« •-.;*, • i - 

. 40 • -Parmi. les monombres. du sebond groupe", on pent utiliser en' piEtrti^ 
culler lep mpnomer^s- rei)r^entes par le foanmale . siiivante** :- 
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E - CH = 9 - ^^2^p " ^^^^ 
R 

dons laquelle 

H repr^sente im atome d'faydrog^ixe ou tm radical alcqyle de 1 & 
5 5 atomes de carbonei 

. p est un noobTO eatier comprxs entre 0 et 10, 
R* represente soit le radical -COQH soit le radical 

^ COOH 

- C3H 

10 COOH 

Panni lea monomeree du troiaLfeme groupe on pent utillser en parti- 
enlier les esters d'acides k league chafne et d'alcool insatur^, qui 
ont poor f ormole : 

R . COO - (CH - C CH (17) 
15 B:« R» 

dans laquelle : 

R repr^sente un radical liydroearbon^ ^ chaise Ua^aire ou ramifies 
saturte ou insatur^e comportant de 8 & 22 atomes de carboae, 

^\ repr^seate un atooe d'hydrogfeae ou jgi radicj^ de 1 i 5 

20 atomes de carboney 

p est un nofflbre eatier pouvaat preadre la valeur O ou 1 , 

• les esters d'acides insaturds de fomnile III ci-dessus et d«un 
alcool comportant 8 ^ 18 atomes de carfx>ae ou d»un alcool de lanoUoe, 

• les others de formnle : 

25 CH-= C - (GHg) - 0 - R (V) 

H- Rt 

dans laquelle : 

R repr^sente un radical hydrocarbon^ Un^aire ou ramifl^, saturd 
ou iQsatur^, comportant de 2 k 18 atomes de carbone, 6ventuellement 1^- 
droxyld ou alcoyl^, et dont la chalne carbonic comporte des gztmpemeirts 
Intermddiaires tels que des h«4roatoiaes, 

R» reprtsente un atome d'hydrog^ne ou un radical alcoyle de 1 k 5 
atomes de carbone 

p.repr^sente.un nombre entier ^gal. & 0 ou a 1, 
55 • les o-ol^fines de formule : 

• . ' OHg = CH - R : . , . , 
dans laquelle ; 

R repr^seate .un radical hydMcotbon^ lin^aire comporbaut de 4 k 
.1.8 atpm^^a.de c^xboae.,. 

40. : . Pamd. le.a mo^omfere^ du premier groupe, jon pent ujbiliser plus parti- 
. culikrtfmenttseloa^l^iny^tioa 

I'ac^tate de vinyle, le.-.prfipionate de.v±nylep; le -hutyrate de ^vioyle. 
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1' acetate de m^thallyley le propionate de m^thallyle, la butyrate de 
m^thallyley 1' acetate d*allyle, le propionate d'allyle, le Isatyrate 
d'allyle, l*ae^tate de crotyley le propionate de crotyle, le batyrate 
de cTotylet le crotonate de m^thyle, le crotonate de botyle* le exoto-* 
5 nate d'octyle, le -vinylacdtate d'^tbylet l*allylac^tate de batyle^ 
I'allylac^tate d^hexyle^ l^aUyloxy acetate d'^thyle, I'allyloxy ace- 
tate d'octyle* I'allylthlo acdtate d'^tbyle, I'allylthio acdtate d*oc* 
tyley I'aUylamlno acetate d'^tliyle, I'allylamizio acetate d'octyle, 
I'allylmalonate de dl^-ttsyle, I'und^cyl^sate de mStfayle, le croi^lozy- 
10 acetate de botyley le m^thallylozyac^tate d'^tbylot le -vlnyloxyac^tate 
d'^thyle. 

Pamd. les monom^res du second groupe,* on pent ntlTlser plus paz^ 
ticuli^rement eelon 1' Invention : 

I'aclde lnitenoXqiie-3f l*aolde pentenoXqae-4t I'aclde nnd^cenoXqae-IO, 
15 I'aclde allylmalonlqae, I'aclde crotonlqoe, I'aclde allylozyac^tlqtie, 
l*aclde crotylozyacdtiquet I'aclde m^thaUylozyacetlque, I'aclde allyl- 
osy-S-proplonlque, I'aclde allylthloac^tlque, I'aclde aUylamlnoac^tlquey 
I'aclde vinyloxyac^tlipie. 
Paxml lea nonoaiibres dn trolslfeme groupe, on peat xrtlllser pltxs 

20 partlcull ferement selon 1' Invention : 

I'octanoate de vinyle, le laorate de vlnyle, le palmltate de vlnyle, 
' le 8t karate de vinyle, I'lsoetdaxate de vlx^le, le lanzate d'allyle, 
le lauzate de m^thallyle, le et^arate d*allyle, le st^arate de n^thal- 
lyle, I'lsost^arate d'allyle, I'lsost^arate de m^tballyle, le bdh^iate 

25 d'allyle, le h&iin&te de m^thaUyle, le laiirate de crotyle, I'ol^ate 
d'allyle, le crotonate d'ol^yle, le crotonate de lanollne, le vlnylAC^ 
tate de lanzyle, I'aUylacdtate de. stda-zyle, I'allylozyacdtate de lau- 
xylOy I'allylthloacdtate de lanzyle, I'allylamlnoac^tate de lauiyle, 

30 I'allylmalonate de dloctyle, I'nnddcylenate d^octyle, 
1' ether c^tyl«-vinyllqae, 1' ether stdaxylvlnyllque, 

I'dther lanxyl-allyllqae, I'^ther laaryl-mgtha 1 1 yHqae , I'^ther st^aiyl- 
crotyllqae, I'allylozy-I doddcylozy-S propanol-2, I'allylozy-I dodecyl- 
thlo-3 propanol-2, 

35 l*hexfene-1, I'oct&ne-I, le doddcene^l, I'hezad^c&ne^l, I'octad^c^ne^l, 
1' 3lcos&zie-1, 

sans que ces ^muni^ratlons solent Una tat Ives de la port^e de 1' Inven- 
tion* 

Les copolym^res' utlHsahles selon I'inrarentlon peuvent contenlr 
40. d' environ 50 h SO ?S et de prdf^rence de 65 6. 80 ^ de mondmferes du pre- 
mier groupe, d'envlron 5 ^ 25 ^ et de prdf^renc^r d'envUxm 7 h 12 ^ de 
monojn&res du second groupe et d'envlron 5' a 30 ^.et de pr^f^rence de 
10 & 20 de jnonooiferes du trolsi^me gnmpa*' 
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Dana ua mode de realisation pr^f^r^ des lequee et lotions de nise 
en plis selon 1* invention, lee copolym&res d^crlta ci-dessos ont subi 
la neutralisation ie leurs fonctioas acides a l»aide de bases inin€ra- 
les ou organiques, en yue d*accroltre leur aalubilite pour faciliter 
5 leur utilisation. 

X5»est ainsL que les copolymferes utilisables selon I'inrontion peu- 
vent fitre avantaesuaement zieutzalises aveo une base min^rale ou orga- 
nique utilisee dans une quantity ^gale, par exemple,k 10 k ISO jt et 
de prSf^rence a 50 k 100 ^ de la quantity correspondant k une neutra- 
10 lisation stoechiometrique* 

A titxB d»exemple, on a avantagesasement utilise pour effectuer 
la neutralisation de copolymeres des bases cosm^tiques conventlonnel- 
les telles que la mono^thanolandne, la di^thanolamlne, la tri6thanola^ 
mine, lee isopropanolamines, la morpholine ainsi que des amino-alcoola 
15 d6ik connus pour leur utilisation afin de neutraliser des polyinferes^ 
tels que l«afflino-2 mdtharl-2 propanol-1, l«amino-2 m€thyl-2 propane- 
diol.1,3 etc... 

La composition selon l»iinrention pent se presenter sous forme de 

„ ^® 595^ttonn4e 

20 sous forme d 'aerosol. 

A titre d'exemple une laque aerosol pour chereux pent Stre r^ali- 
s^e en introduisant 1 k 4% d«un cbpolymfere utilisable selon I'inven^ 
tion, 6ventuellement neutralis^p dans un melange constitu^ par 1/4 it 
1/3 en poids d'alcool et 2/3 k 3/4 en poids d'un gaz propulseur liqu«^ 
25. tL4 sous pression. 

Une lotion de mise .en plis selon 1* indention pent etre, par exem- 
ple, r^alis^e en introduisant dans une solution hydro-alcoolique ayant 
un titre de 0 ^ 70 ^5 en alcool, un k tit)i8 pour cent en poids par ra.^ 
port k la solution, d»un copolymfere utilisable selon I'invention, de 
30 preference neutralise. 

Les compositionB cosm^tiques selon I'iiweirtion peoven^ ^galement 
comporter les adjuvants coam^tiques coarentionnels tels que des plaa- 
tifiants, des parfums, des colorants, des produits catlon^ques, pour 
faciliter le d^mfilage, des produits non-ioniques pour assurer lap ^ti- 
sation dea paiftam. de I'ur^ poor faciliter. la penetration dans la 
fibre, des silicones pour aaeuorer la taQlance, ou. d»aatre.s r^slnes 
cosmetiques*- 

la pr^sente invention a ^galement pour objet le produit industriel 
nowrean que constltne un .copolyin&re obteau par copolym^risation d»att 
molns un nonom^ de ehacqn des trois gitnipee sui'rants : 

le preniier gronpe .compzenant : . 
le propleaate de vlnjae^ 1* batyraie- de TFlayl?, l»ac^tate de mithallyle. 



35 
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le propionate de m^thallyle, le "bulsyxate de m^thallyle, I'ac^tate d«al- 
lyle, le propionate d'allyle, le batyrate d'aUyle, I'ac^tate de cxo^ 
tyle, le propionate de crotyle, le Inityxate de crotyle, le ezotonate 
de m^tlxyle, le ezotonate de loatylep le crotonate d'octyle^ le vinyl- 
5 acetate d'^thyle, I'allylac^tate de batyle, I'allylac^tate d'hexyle, 
I'aUylo^ acetate d'^thyle, I'allyloxy acetate d'octyle, I'allylthio 
acetate d'^thyle, l*al2yltlilo acetate d'octylet I'all ylanrin o acetate 
d*^thylej I'allylanino acetate d'odgrle, I'allylinaloiiate de didtlitylet 
l*tmd£cyl^te de m^tliyley le crotyloxyac^tate de Initylet le mi^thal- 

10 lyoxyaedtate d'dtliyle^ le vinyloxyac^tate d'^tbyle. 
Le seoond groupe comprenant : 
I'acide batenolque-3f I'acide pentenoIque-4f I'acide nnd^cenoIque-10, 
I'aclde aUylmaloniqae^ l*aclde crotonlquey l*acside aUylojcyac^tlqtoey 
l*aclde cxotylozyac^tiqae» I'aeide m^tballyloi^c^tigiiet l*acide allyl«- . 

15 02y->-propioniquet I'acide aUylthloac^tique, I'acide aUy^laminoacAl- 
qoBf I'acide -vinyloxyac^tique. 

Le troieibiDe gxoape comprenant : 
lioctanoate de Tinyle, le laxurate de vinylet le palmitate de vijoyle, 
• le et karate de-Tlnyle 9 I'isoet^arate.de vinyle, le lauxate d'allyle, 

20 le lanrate de mSthallyle, le stdarate d'allyle, le st^arate de m^thal- 
lyle, I'isoet^arate d*allyle» I'isost^arate de m6thallylet le b^^te 
d*al3yle, le bdhdnate de oi^thallyle, le lanrate de crotyle» I'ol^te 
d'allyle, le crotonate d'ol^le, le crotonate de lanoliney le vinyl- 
acetate de lanryle, I'allylacdtate de st^axyle, I'aUylozyac^tate de 

25 loozyle, I'aUylthioac^tate de lauzyle, I'aUylamizioacetate de laozylet 
I'aUylmalonate de dioctyle, I'xmd^cyl^nate d'octyle, 
I'^tber c6tyl-vinyliqae, I'^ther st^axylvinyliqiiey I'^ther laaiyl-ally- 
Uque, I'^ther lanzyl-m^thallylique, I'^ther 8t^azylcrotyliqae» I'allyl- 
oxy-1 dodecylo2y-3 propanol-2, l'al3yloxy^1 dodecylthio-3 propanol-2, 

30 I'hez^ne-ly I'oct^ne^l, le dod^c^e-l, I'hezaddc&ne-I » l'octad^c^e-1 , 
l'eico8&ne-»1 1 

Lee copolyn&ree eelon I'inyentioa peovent contenir d* environ 50 
k 90 et de preference -de 65 & 80 ^ de monoaires du premier groupe^ 
d'ezrvlron 5 & 25 J^'et de preference d'environ 7 ^ 12 de monoio&res dn 

35 second gronpe et d* environ 5 ^ 30 et' de preference de 10 & 20 ^ de 
monom^res du troisi^ffle groupe*' ' 

La presente invention a egalement pour objet le-prddiilt-industriel 
noinreaa que ccmstitne un co'p6lyii£re' dF'abetat'e 'de* Viii^le kirec an ooins 
ta^monom&re appartenant & 'chacaxr'deB deot '^rbupee^'eulvanta ' * 

40 Le premier groupe eonipireiiiuit ': • ' • •-•2 : 

I'acide batenoIqae-S* I'acide petit enoIque^4'9 X'acide-und^eceno£que«10y 
I'acide allylmalonique, l'acid)9 crotohiqa^' l^'ai^^ide' aO^lbayae^^^ 
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I'acide crotyloscyacitique, I'acide m^thallyloxyac^tique , I'acide 
allyloaqr-J-propionique, I'acide allylthioac^tique, I'acide allylami- 
noac^tique. 

Le. second siroup.e conprenant : 
5 le laurate de crotyle, le crotonate d'ol^yle, le crotonate de lano- 
liile, le yinylacetate de lauryle, I'allylacetate de stSaryle, I'al- 
lylosyac^tate de lauryle, 1 'allylthioacetate de lauryle, I'allylami- 
noac6tate de lauryle, 1 ■ allylmalonate de dioctyle, l"undecy lunate 
d'octyle, 1 "ether c6tyl-vinylique, l'6ther st6arylvinylique, l*^ther 
10 lauryl-allylique, I'^ther lauryl^methallylique, l^^ether st6arylcro- 
tylique, 1 'allyloxy-1 dodecyldxy-3 propanol-2, l»allyloxy-1 dodecyl- 
thio-3 propanol-2, l*hex&ne-1, l'octfene-1, le dod6cfene-1, I'hexade- 
.cfene-1, l*octad6cdne-1, l«eicos&ne-1* 

Les copolymeres selon 1* invention peuvent contenir d' environ 50 
15 -a 90 % et de preference de 65 a 805& d' acetate de vinyle, d* environ 5 

a 25SS et de pr6X6rence d' environ 7 a 12% de monomib^es du premier grou- • 
pe et d' environ 5 a 50% et de preference de 10 k 20% de monomer es du 
second groape. 

La pr^sente invention a egalement pour objet le produit indujs- 
20 triel nouveau que constituent les copolymeres decrits ci-dessus qui^ 
ont subi la neutralisation de leurs fonctions acides a I'aide de ba- 
ses minerales ou organiques, en vue d'accroitre leur solubility pour 
faciliter leur utilisation dans les compositions cosm^tiques. 

C'est ainsi que les copolymeres selon 1 "invention peuvent Stre 
25 avantageusement neutralises avec une base mindrale ou organique uti- 
lis6e dans une quantity ^gale, par exemple a 10 k 150% et de prefe- 
rence a 50 a IOOJ0 de la quantity correspondent a me neutralisation 
stoechiometrique . 

A titre d* exemple, on a avantageusement utilise pour effectuer 
30 la neutralisation de copolymeres des bases cosm^tiques convention-- 
nelles telles que la monoethanolamine, la diethanolamine,. la trie- 
thanolamine, les isopropanolamines, la morpholine ainsi .que des ami-^ 
no-alcools d6jk connus pour leur utilisation afin de neutraliser des 
polymferqs tels.que l'amino-2 methyl-2 propanol-1, l."amino-2 mei^l-2 
35 propanediol-1 , 3 etc... , . 

I'fts copolymeres selpn 1 'invention peuvent etre prepares par. co- 
polymerisation eh phase liquidie par exemple dans un solvent tel'quCe 
de I'alcool ou du bezizene. Cependant il'est preferable de'rialiser la 
polymerisation en masse ou en suspension. .wi.:;''--.s:- 

*Ces polymerisations peuvmt s^effeotiier' en- 'preeVac^ de cataly- 
seurs.de polymer isatxoJf-t els que *ife'pei'03^d^* 'fie- W 

^e- latXfoyle^l • aioMsi-sobutyronitrile'^-^cbnc^litratio^^^ du 'catalysettr etant 
comprise par exemple entre 1 et 5% et de preference entrei1,5 et 3 % 
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15 



20 



da polds de monom^res entrant dans la ruction* 

la polymerisation en suspension qui peimet d'obtenlr le copolymfere 
soue forme de perles s*effectue dans l*eau en presence d'un.coUoXde 
protecteur tel que l^alcool polyvlnyHque, I'aclde polyaciyllque (pro- 
dult comm sous la mar^e CaAopol); ou l^hydrozydttvl-ceUulose (con- 
nn sous la marque CeUoslze)* 

La concentration du coULoSde protecteur pent 6tre par ezemple de 
O9O6 k 1 ^ par rapport au polds de monom^re. 

Dans le "but de mieux falre comprendre I'iro^ention, on va en dicrl-' 
re malntenant h titre d'Ulustration et sans aucun caxactere Umitatlf 
plusleurs ezemples de mlee en oeuvre* 

EXBMPLBS DE PRKEAHA3?I0g 

jBxennxLe 1 

Preparation d«un copolymfere en perles : acetate de vinyle 75 ^, ad- 
de pentenolqae-4 10 Jg, stdarate d*allyle 15 jJ. 

On place dans un ballon mani d«un a^itateur, d»un r^fjdg^rant h 
reflux, d'un thermombtre et d»un tube adductcur d*azo.te 3 429 g-d'une 
solution aqueuse h 1 jS d'hydroxydthylcellulose connue sous la d^noml-. 
nation' eommerclale de 'Celld'slseV " ■ " 

Aprfes barbottage d'azote on Introdult sous agitation le mdlange 
sulvant : 

- acetate de vinyle ••••••• , ^ 929 g 

- aclde penteno£que-4 ••••••••••••••••• 257 g 

- st^arate d'allyle 335 *g 

^5 - azoblsisobutyronltrile 32,15 g 

On porte h reflux sous agitation et sous azote* .^ir^s rm temps 
d«envlron hult heures, la polymerisation est teimlnde. On laisee refroi- 
dlr, on essore et on s^che. On obtient le copolymfere. qui se prdsente 
sous forme de perles, avec un rendement de 75 

30 Bxemple 2 

Preparation d»un copolym^re en perles : acetate de vinyle 70 ft; 
aclde pentenoIque-4 10 56, laurate de vinyle 20 jS« 

On opfere dans les mdmes conditions que cellea, decrltes He- 
xemple 1» 

On obtient avec un rendement de 72 jS le copolymeye cHereh^ se pr^- 
sentant sous forme de perlesi 

Eremule ]S " 

Prfoaratlon d»un conoimn^re en ppyi^g • acetate de vinyle 75 jf, 
acide buten6lque-3 10 ^, st^arate d'allyle t5 JS. * 

On op&re dans les mSmes conditions que celles d^crltes dans l»e- 
xemple 1* 

On obtient le eopolymfere cherchd av«c uh rendement de 70 ^ 
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Bxegple A 

Preparation d*mi copolymfere en -peylen • acetate de vlx^le 
71,5 Jif acide lnitenolqi2e-3 8,5 JJ, laiirate de Tisyle 20 jJ. 

On op^re dans les mSmes conditions qne celles d^crltes «^?wfl i*e* 
5 zeoiple 1« 

On obtient avec un rendement de 60 ^ le copolyin^xe chercM. 
Bremple 5 

Preparation d^i m copolym^re en perles : acetate de /Ti^yle 80 ji, 
acide penteno£gae-4 10 jS, dther st^azylvixiyliqae 10 jS. 
10 On op^re dans les mSmes conditions que celles deczites dans l*e- 

zexBple 1 • 

On olrtient 1q copolym&re cherche avec xm rendement de 80 
iBxepiTae 6 

Preparation d»im copolTmfere en perles : acetate de Tlnyle 71,5 
15 acide penteno3:que-4 8,5 ?6, laarate de vinyle 20 fio 

On op^re dans les memes conditions qoe celles dderites l«e- 
zeople 1« 

On obtient avec nn rendejoent de 75 ^ le copolymfere cherche. 
. Ezemple 7 . . 

20 grjparatlon d'nn coTiolymfera en pPT-T^P. : acetate de vii^fle 75 jS, 

acide crotonique 10 J6, laurate de crotyle 15 5S. 

On op^re dans les rngmes conditions que celles d^crites dans l»e- 
zenrple 1. 

On obtient le copolym&re cherch^ avec nn rendement de 60 JS. 
25 Exemple 8 

P reparation d»im copolymfere en p pri^» : acetate de vinyle 75 }S; 
acide crotonique 10 jS, orotonate de lanoline 15 56* 

On opfere dans les mSioes conditions que celles ddcrites dans l»e- 
zemple 1* 

30 On obtient avec nn rendement de 60 ?S le copolymbre cherch^. 

Exemple g 

Preparation d«im copolvmere en p r.i-i^« . acetate de vinyle 80 jJ, 
acide crotonique 10^, gther stearylvinyUque 10 

On op&re dans les mgmes conditions que celles decrites dans l«e^ 
' 35 zemple 1« 

On obtient le copolymfere cherchd avec un rendement de 72 ^. 
Szemple 10 

Preparation d»nn copolvmere eti macft^ . acetate de vinyle 80 ^, 
acide crotonique 10 oct^ne-1 10 ^. 
40 On place dans un reacteur de 500 ce, zroini d«un agitateur, d«un 

tbezromstre, d«un refrigerant h i^fiuz et d'nn tube adducteur d'aaote. 
le meianse de oonoialres snivant* t 
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acetate de vinyle 160 g . . 

- acide crbtoni^e .20 g 

- oct&ne-l ••••••••• •••••«r.«..«« 20 g 

- pero3^e de henzojle 2935 g 

5 (puxet« 85 ^) 



On chaoffe h reflux sons agitation et sous aizote* Aa caurs de la 
polymerisation le melange s'^palsaLt et quand la polymerisation est 
texmineef apr^s 5 & 6 heureSf le polymere se pr^sente sous forme d'une 
masse soUde que I'on ^vacue k chaod* 
10 Apr^s refroidlssement on obtlent avec iin rendement quantitatif im 

prodult transparmt l^g^rement colors en jaune et que I'on peut bxoyer. 
Exemple 11 

Preparation d'un copolvmfere en masse : acetate de TrlnyXe-SO jS, 
acide crotonlque 10 hezadec&ne-*1 10 j£* 
15 On op&re dans les mgmes conditions que cellee ddozltes dans l*e* 

zemple 10. 

On obtient avec un rendement quantitatif le copolym^re cherche. 
Example 12 

Preparation d>un c opolymfere en nerlea : acetate de vlnyle 75 

20 acide crotonlque 10 jS, oieate d'allyle 15 ji^ 

On op&re dans les m§mes conditions que celles deczites Viff Tiff iie- 
zeraple 1- . 

On obtient avec un rendement de 81 Jfi le copolym^re cherGhe« 
Exemnle 15 

25 Preparation d'u n copolvm^re en perles : acetate de vliqrle 75 ^, 

acide crotonlque 10 J^, crotonate_d»oieyle 15 ^. 

On opfere dans lee mdmes conditions que celles decrltes H«T>a it^- 
zeisple 1. . 

On obtient avec un rendement de 70 % le copolym^re cherche. 
30 Bxemnle I4 

Preparation d'un copolvmere en perlea : acetate de vlnyle 80 Jfi, 
acide crotonlque 10 ^, allyloxy-1 - dodeoylthio-3 pxx>panol-2 10 jS. 

On op^re dans les mSmes conditions que. celles decrltes <iann ite- 
.. . .xemple. ^ . . . ........ . . •: . 

35 On obtient avec un rendement de 74 % le copolym^re* chercW se pre^ 

^.entanl? sous ^Qnqp -de perlea. : . • - . * - 

Exemple 15 • ; . , . -r^ 

' • Preparation-- d'un copolymfe re en- perles r l^'c^ate'tjde* vlnyle 80 ft, 
acide crotonlque 10^, allylqa^i-l • ^e<grloasy-jg! prapanblJ-2 10"^i-- 

40. :,,,a^.op^re.dajia4.1es pjSmeB>conaiticna*. que^ celle& dectife's dans 1"'^ 

On obtient avec uii rendement5-dev70;-:jfe ie*. ^^trlyinej^^ 
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exenmle 16 - * • 

Preparation d'un copolymfere en perlea : 
acetate db vlnyle 70 ^, acide crotonlque 10 jS, oetanoate dfe vlnyle 20^. 

On op^re dans las fflSmes conditions que ceUes ddoriteB' dans l*e- 
xemple 1. 

On obtient le copolymfere cherch^ avec ido.. xendemeift de TO^*-^. 
Eienmle 17 

Pi^paration d'un copolymferiB" en series : acetate de vinyle' 70 $6, 
acide cxotoniq\ie 10 ji", atdarate d'allyle 10 stdaxate de Ylayle 1C5«* 

On opfere dans lea ogmes conditions gae C€5lles dfoirites dans I'e- 
xetople 1» . 

On obtient avec mi rendement de 75 J* le copolymfere cherch6 se 
pr^sentant sous foxme de perles* 
BxeciDle 18 

Preparation d'lm copolym^re en pert pa : acetate de vlnyle 75 jS, 
acide allyloxy-ac^tique 10 jS, st^arate d'allyle 15 

On opfere dans les mames conditions que celles d^ciltes dans I'e- 
zeniple 1« 

^ On obtient, avec un. rendement de .71--Jt-le..copoa<yffl&pe^erchd. 

Sxemple 

Preparation d'un copolvmere eTi p Art^« : acetate de vlnyle 71,5 jS; 

acide allyloxyacetique 8,5 SJ, laurate de vlnyle 20 jS. 

On opfere dans les m^mes conditions que celles d^crites dans I'e- 
xemple 1 . 

On obtient le copblyjnere cherch^ avec un rendement de 73 }S. 

Exemple 20 

Preparation d'nn copolymere en t^^tI^^ . Acetate de vlnyle 66,5 jS, 
acide crotonique 8,5 ^, laurate de vlnyle 25 Ji* 

On opfere dans les mdmes conditions que ceUes d^ciltes dans l»e^ 
zemple U 

On obtient avec un rendement de 72 % le copolymfere chercHe. 
Bxemnle 21 

Preparation d«un conolymfere en m^^^d . acetate de vlnyle 75 j6, 
acide aUylojyacetique 10 laurate d»allyle 15 ' 

On place dans un- reacieur de 500 ml, zmini d'un agitateur, d»un *. 
thermomfetre, d^un refrigerant fe reflux et d«un tube ^dUcteii^^d» azote, 
ie meiat>ge-de monomfere's siilvaint : ' • " 

- AbiStaW de vlnyle I*.. 112,5 g 

- Acide allyloxyacetique '15' g-- 

• ' ' - laurate d'allyle 22,5 g' 

*• - Peroxyde de benzoyle *' g 

85 ^ de purete) 
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On chauffe h refluz ecms agitation et sous azote* Aa cours do 
la polym^rlBatlon lo mAangB s'dpalasit* Apx&s 20 heures, la polym^- 
zlsatlon eat tezmlnde* Aprfes refrolcLlssefflent on obtlent aveo un rexb- 
dement gaantltatlf vm produit l^g^rement colord en jauna et que l*on 
5 peut bxoyer* 
Exemple 22 

Pr^Daration d'un copolvm^re en masse s acetate de vlnyle 75 j6f adde 
aUylozTproplonlque 10 jt, at^azate d'allyle 15 5^* 

On op&re dans lea mfiioea condltlona que celles d^crltea dans l*e* 
10 zeo^e 21 1 el-deeaos* 

On obtlent avec nn resdement qoantltatlf le copolym^re chercli^* 
Bxemple 23 

Preparation d'lm copolym&rB en masse : acetate de vinyle 71 15 jt. 
adde aUylozyproplonlgue 8,5 ft^ lanzate de -vlnyle 20 %m 
15 On opbre dans les mSmes conditions que celles d^czltes dans l'e«* 

zemple 21 • 

On obtlent le copolym&re cberch^ avec nn excellent rendement* 
Sxentple 24. 

Preparation d*Tm.coT)ol.vin^re .en maase. . .acdtateL.da .Tinyle. .75. .j8 »— 

20 aolde allyloxyacetiqfae 10 56, laiirate de crotyle 15 5S# 

On op&re dans les mdmes conditions que celles d Sorites ^ a n e l'e~ 
xenple 21 • 

On obtlent avee nn rendement qaantltatlf le copolym&re cherche* 
Bxemnle 25 

25 Preparation d'm copolymfere en masse : Propionate de vloyle 75 jS, 

adde crotonlqne 10 steazate d*allyle 15 ^« 

On op^xe dans les mSmes conditions que celles d^crltes dans I'e- 
xen^e 21* 

On obtlent le copolym^re cberche avec tm rendement qaantltatlf* 
30 Sxemple 26 

Preparation d'un copolvmfeT'e en mngaA • Propionate de 'vlnyle 75 
aelde allyloxyacetlqae iO ji, stearate d'allyle 15 

On opfere dans les mdmes conditions que celles ddcrltes ^^fiy^p I'e* 
zeaqae 21* 

yS On obtlent avec im rendement qaantltatlf le copolyjnbre cherche* 

Bxemple 27 

Preparation d'un copolymfere en masse : Acetate de vlnyle TZyS jf* 
propionate de vinyle 37,5 ^, adde allyloxyacetlque 10 Jf, stearate 
d'alOyle 15 ^. 

40 On opfere dans les m^^mes conditions qae celles der I'exemple 21*. 

On obtlent le copolym&re cherche avec un rendement qaantltatlf c 
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Rgemple 28 

Preparation d'nn copoXvmfere en -perlea : acetate de vinyle 70 {S; 
acdtate d»allyle 10 0, acide allyloxyac^tique 10 st^arate d'allyle 
10 ^* 

On op^re dans les mSiads conditions qne celles d^crites dans l'e«- 
zeciple t« 

On obtient avec un rendement de 78 jS, le copolyni&re cherch^. 
Bxemple 29 

Preparat ion d>nn coT>olvm^re en masse : Acetate de vii^le 77,5 
acide allyloxyacetique 7,5 ^, st^arate d'allyle 15 5^* 

On op^re dans les mgises conditions que celles d^erites dans l*e-> 
zemple 21 • 

On obtient avec un rendement qoantitatif le copolym&re cherch^. 

Exemple 30 

Preparation d*nn copolvm^re en perlea : Acetate de vinyle 71,5 Jt, 
acide pentenoIque-1 8,5 ^, st^axate de viz^le 20 fim 

On opere dans les a&wes conditions qas celles d^orites h I'exeia- 
ple 1 • 

On obtient avec un rendenent de 68 le copolymfere cherch4« 
~ SSMEilfia^ D'APililCATiOff 
EXagPLB A 

Pour r^aliser nne laqpie aerosol pour cheveuz, on pr^paz^ une so- 



lution ayant la composition suivante : 

- copolym^re d^crit dans I'exenrple 5 8 g 

- diisopropylamine 0,693 g 

- parfom 0^3^ ^ 

- alcool ^tl^lique absolu q«s*p« • 100 g 



On conditionne 25 g de cette solution dans une bombs aerosol avec 
47 g de produit conna sous la marque de Pr^on 11 et 28 g de produit 
connn sous la marque de Freon 12« 

On obtient lar pulverisation une laque biillante et non hygrosco- 
pique* 

BXSMPLE B 

Pour realiser une laque ae^sol pour cheveux, on prepare une so- 



lution ayant la composition soivaate : 

- copolym&re d^crLt dans I'ezemple 5 6g 

- diisopropylamine 0,462 g 

- paimitate de butyle q^25 g' 

- parflim ^"^j^ ^ 

- alcool etbylique absolu q^s^p 100 g 



conditionne 30 g de cette solation dans une bombe aewsol 
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50 g do prodait cozom sous la marque de Pr^on 11 et g..de produit 
coxmu sous la naz^e de Pr^on 12* 

Cette composition coxxviezit particuli^rement bien coiome laiiae* 

wyRm^lB C 

5 Qa obtient une lotion de adse en plis- selon I'inv'entlon en r^all- 

sant la solution ayant la composition suivante : 

- copolym^re d^crit dans l^xen^»le 2.« lydg 

- trl^thanol a ml na q«8«p« pH ^ 

- alcool ^thylique •••• q«s«p* 50^ 
10 - aan • q«s«p. 100 ml 

On applique 20 ml de cette solution sor des cheveuz lavi^s et esso- 
r^s. On observe un bon d^dla^ sur cheveuz bunldes* Apr^s s^chage, le 
laquage et la brdLUance sent exceUents. On constate tme grande faci- 
lity de d^mdlage et une bozine nervosity de la ciheveluxe*' 
15 SXEHELB D 

On obtient une lotion de mise en plis selon 1 'invention en r^ali— 
sant la solution ayant la composition suivante : 

- copolymere ddczit dans I'ezemple 4 2,5 g 

* trtgthanol afrrt Wo'";*:';^ v;" q*B«p« ' pH"7 ~ * 

20 *- aloool yttaylique • q«s«p« 60® 

- eau q*s.p« 100 ml 

Apr^s application les rdsultats sont ezceUentSt parti cuUferement 
remarqaables en ce qui conceme la bziUance, 1' absence de poissage et 
la facility de d^mdlage. 
25 HyBWPEE S 

On obtient une lotion de mise en plis selon 1 'invention en r^all- 
sant la solution ayant la coisposition suivante : 

- copolyn^re d^crlt dans I'ezemple 3 1»5g 

- aiiiino-2 ffiytbyl-2 propanediol*-1 ,3 q«8.p* pH 7»3 
30 - alcool ^tfaylique • q« 8«p* 50® 

parftun • 0,1 g 

- eaii • q.s.p. 100 ml 

On applique 20 ml de cette solution sur une chevelute d^color^ey 
' prealablement aav^e et essor^ia. 
35 On constate d'excellents r^sultats de iidmSlage, de'^doucdar, de 
brillance' et de "tenue de iiilse en 'plis, mSme 'par temps humide* 
bxemIeb P ..." . . 1 J. V- - 

On '-prdpare une 'lotion de mise en nlis ayant la compbsition 8ui-> 
irsnW'} ' • * 

40 • Copolymfere prepare selon TL'W^^ 2 *g^ 

■ - • " aminb^thylpropanLedidl q-s*.p.' 100*^ de neutralisation 

• Oetavlon •••••• « 0,1 g 
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o Alcool c^tylique <l*6.p 50^ 

• Baai q.B.p IOC cc 

Les r^sultats obtenus par application de cette lotion 'de false en 
plis sont excellent s. Cette lotion apporte axcc c'heveux non seulement du 
5 coanps et de la nervosity, male aussi oeaucoup de brillahce. On constate 
une absence tdtale de poudrage au coup de peigne. Bile 'cohttre anx che- 
veux un gainasis parfait et de ce fait, nne tenuie de mise en plis trha 
sup^rieTire a ceUe obtenue avec lea lotions classiques- 

10 • Copolym^re pr^par^ selon I'exemple 20 2 g 

• aoinogtl^lpropanediol q.s.p. 100 ^ de neutralisation 

• Cetavlon ; ,\ g 

• Alcool c^tylique q«8*p* • 50® 

• q*s.p 100 cc 

15 les r^sultats obtenus sont aussi satisfaisants que ceux ddcrits 

dans I'exeiople 

• Copolymfere prdpar^ selon I'exemple 29 2 g 

_ . aminodthylpropanediol q.s.p, ICO 5^^ nerutralisatipn 

20 o Cetavlon ^ 

• Alcool c^tylique 500 

. Ban q.s.p 100 cc 

I.es r^sultats obtenus sont aussi satisfaisants que .ceux d^crits a 

I'exemple ?. - 

25 SZEMPI.E I 

• Copblymfere pr^par^ selon I'exemple 22 2 g 

. Aminodthylpropanediol q.s.p. 100 ^ de neutralisation 

• Cetavlon n 4 - 

Alcool c^tylique 500 

50 . Bau q.s.p _ 

Cette lotion donne aux cheveux un pouvoir fixant important et «^ 
tout uhe triUance exceUente. Us sont doux au toucher,, trfes facilel 
h d^mSler. Ce type de lotion convien* en particuUer j)our cheveux sen- 
sibilis^s ou dess^ch^s. 
35 EXSapLg J " • • • • *. . - ' 

On prepare une solution ayant la composition suivan^te- , . ' 

. . • ^^P-?-^^*"^^® P^^*?"^ ?elon .2! .'i'' 

; aimind^thylpropanediol * ^.5v;i,OO.0. ^'e^.nVu*«u . ... 

: Cetavlon ^ ^ g " 

. h... -y^c^^f ceux4terit8 & 
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I'ezenrple !• 

On realise line laqiie adroeol pour cheveuz dont la solution est de 
eoinpositlcni sulvante ; . 

• Copolyo^re prSpar^ selon I'ezemple 21 ••••• 4 g 

. ainlno-2 mdthyl-2 propanedlol-1,3 q^s.p. 100 ^ de neutralisation 

• parftm •« • ^ g 

• alcoql absolu q^s.p 100 g 

On condltlonne 25 g de cette solution dans tine bombe aerosol ayec 

47 g de prodult conna sous la marque de Trion 11 et 28 g de produit 
connu sous la. marque de Pr^on 12. 

On realise une laque aerosol pour cheveuz, en pr^pazant une solu- 
tion ayant la composition sulvante ; 

. Copolym&re pr^par^ selon l*exemple 24 8 g 

. amlno-2 m^thyl-2 propanedlol-1,3 q-s.p. 100 fi de neutralisation 

• Parfam 0^25 g 

• alcool absolu q.8*p« • • ••••• 100 g 

On cond^'tloxma 25 g de' cette solution dans une bombe aerosol avec 

47 g de produit connu sous la marque de Er^n 11 et 28 g de produit 
eomm sous la marque de Pr^on 12. 

On obtlent une laque trfee forte. 
EXBiPEB II 

.Pour r^aliser une laque adrosol pour cheveux, on prepare une solu- 
tion ayant la composition sulvante : 

• Copolymfere pr^par^ selon I'ezemple 27 4 g 

. amino-2 m^thyl-2 propanedlol-1,3 q*s.p. 100 ^ de neutralisation 

• myxlstate de butyle • 0,2 g 

• Partoa 0,10 e 

• vAlcool absolu q.s.p. ^qq g 

30 On condltlonne 30 g de cette solution dans une bombe aerosol avec 

35 g de produit connu sous la marque de Prdon 11 et 35 g de produit coft. 
nu sous la marque de Px^on i2» 

On obtlent par pulverisation une laque brillante et d'un fort pouroir 
laquant. 

35 BXJ!iHPJjB K 

Pour r^aliser une laque aerosol pour .cheveux, on prepare une solu- 
tion ayant la composition sulvante : 

. Copolymfere prdpar€ selon l^ezemple 28..«.. 4 g 

• Alcool absolu q.s.p ^ ••••• 100 g 

On condltlonne 25 g de cette solution dans une bombe aerosol avec 

47 g de produit connu sous la marque de Pi^on It et 28 g de produit con- 
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m sous la naxque de Kr^ozt 12* 

On obtlent par pulverisation una laque forte gaiziant le cheveu d'un 
tUm brillant. 

- R B a U H E - 

5 pr^seitte invention a pour objet : 

1®) - Une composition cosmdtique telle qu'une laque ou une lotion 
de oise en plis caract^ris^e par le fait qa>elle contient en solution 
dans 101 v^bicole cosm^tique appropri^ au moins un copolymbre obtexxu par 
copolym^risation d*aa moins un monomi^re de cbacon des trois groupes sui- 
10 vants : 

- le premier groupe ^tant csonstitue par les esters d*alcools insa- 
tur^s et d'acides carboxyliques satures k coturte diaine* les esters d'al- 
cools satur^B h courts chatne et d'acidee insatur^s, les chalnes carbo- 
n^es de ces composes pouvant gtre ^ventueUement interroorpues par des 

15 het^roatomes ou des hdt^rogroupes divalents tela quOt -0-, -S-, -4jlH- et 
pouvant egalement presenter des groupements liydrosy substita^s en p par 
rapport h I'h^t^roatoffis, 

- lo second groupe dtant constitu^ par des acides izLsatur^s dont les 
- chaines -carbon^es peuvent ^ventuellement 8tre interroBrpaes par des hd- ' 

20 t^roatomes ou des hdt^rogroupes divalents tels que -0-^ -S-, -HE- et 
peuvent presenter des groupements hyd2X)xy substituds en p. par rapport 
h. I'h^t^roatome, 

- le tioisi&me groupe ^tant eonstitu^ par les esters d*acides k 
longue ch atne et d'alcool insaturd, les esters des acides insatur^s du 

25 second groupe et d'un alcool satur^ ou inaature lindaire bu ramifi^ couk 
portant de 8 & 18 atomes de carbone ou d'un alcool de lanolinct les 
ethers alcpyl-vinyliques, les Others alcoyl-allyliaues, les ethers al- 
coyl-m^thallyliques ou les ethers alcpyl-^rotyliques, et les «-oiefi- 
nee, 

30 2^) - Xhie composition selon le point 1 , caracterLsee par le fait 

que les monomferes du premier groupe sont pris dans le groupe que cons- 
tituent les esters insatures d'acides carboxyliques k courts A>i«^no de 
formula t 

R ^ COO . (GHg)^ - C = CH (I) 
35 EI HI 

dans laquelle 

» represente un ladical hydrocarbone fsature lineaire comprenant de 
t St 4 atomes .de carbone, 

n represente un nombre egal ^ 0 on 1 , 

40 E» represente un atome d"Jnydrogene ou un radical elcoyle de 1 & 5 

atomes de carbone* 

3«) Fne composition selon le- point 1 ^ caracterisee par le. fait 
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qaa les monombree du pTemier groape sont pris daas le groupe que cons^ 
tltuent les esters satur^s h. courte cha£ne d'acides insatar^s de for- 
mole : 

R - CH = 0 - (cHg) - a* (n) 

5 R . • 

dans laquelle : 

R represente un atome d*hydrog^ne ou im radical alcoyle de 1 it 5 
atomes de carbone, 

p est im nombre entler ayant une valeur cofl^rise entre 0 et 10, 
10 Rs represents le radical -COOR" ou le radical 

^ COOR" 
-CH ^^^^^ 

CO0R« 

dans lesquels : 

15 R<* represente vai radical hydrocarbon^ llneaire saturd coioportant 

de 1 ^ 8 atomes de carbone. 

4^) - Bhe composition selon au moins vji des points 1 a 3, carac- 
t^rls^e par le fait que les monom^res du second groupe sont pris dans 

• le groupe que - constituent- les-monoioex^s-de- formttle • — 

20 R - CH = C - (C^)p - Rt (in) 

R 

dans laguelle : 

R represente un atome d'faydrog^ne ou un radical alcpyle de 1 k 5 
atomes de carbone, 
25 p est un nombre entier compris entre 0 et 10, 

R* represente soit le radical CGOH soit le radical 

^ Qom 

- CH ' 

OOOH 

30 5^) - ITne composition selon au molns un des points 1. k 4, carac- 

terisee par le fait que les monom&res du troisieme groupe sont pris 
dans le groupe que constituent les esters d^Acides Si.longue rha^n^ et 
d*alcool insature de formiile : : 

.R - COO ^ (CHg)^ - ^ = CH (17) 
^\ R« R« 

dans laquelle : 

R. represeoite .Tm radical hydrocarbone h chalne-lin^aire, ou ramifiee 
saturee ou insaturee comportant de 8 k 22. atomies., de carbQne,:^ .-. > 

R* represente un al^pme. dfliydrogene; ou un.:rad^<^ alcoyle de 1 k 5 
40 atomes de carbone», ..... *. - ♦ - • . . • .•• »• 

p est un nombre entier pouvant prendre la 'sse^&oar. O .<yu 1^ 
§f) - F?^®: -CO°P?^*i<>n. selpn au .moin& m ^des .poi^jt 4,caracteri- 
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sSe par le fait que les monoiAxeB du troleifeffle g^nmpe Bont prls dans 
le groupe qae constituent dee esten d'un acide insature de' fonsole III 
ci-desGOG avec im alcodi comportant 8 & 18 atomes de carbons ou im 
alcool de lanoline* ' ' ** . 

5 7®) - Une coinposition selon an ooins un des points 1 h 4/ carac- 

t^xis^e par le fait que lee monon&res du troisi&me groupe sont pris 
dans le groupe que constituent lee others de fornnile s 

CH = C - (CHgjp - 0 - R (7) 

10 dans laqaeUe : 

R- reprdsente un radical hydrocarbon^ lin^aire ou raadfi^, satnr^ 
ou insatur^y comportant de 2 & 18 atomes de carboney^TentueUement 
bydrosyl^ ou alcoyle, et dont la chalne carbonee .con^ilte des groupe- 
ments inte'rm^dlalres teis que des h^t^roatomes, 
15 . R' repri^sente un atome d'bydrog^ne ou un radical alcoyle de 1 k 5 
atomes de carbone, 

p repr^sente un nombre entler dgale it 0 ou & 1* 

8^) - Une composition selon au moins un des points 1 k 4^ carac- 

t^ris^e par le fait que lee monomferes du trolsi^me groupe sont pzls 

20 dans le groupe que constituent les a-ol^fines de formnle : 

CHg = CH - R 

dans laquelle : 

R represente un radical bydxocaz^on^ Un^xe comportant de 4 & 
16 atomes de carbone* 
25 9**) • Une con^osition selon au moins un des points 1 k B, carac- 

terls^e par le fait que' les monom^res du premier groupe sont pris rfa^q 
le groupe que constituent s 

I'acdtate de vinyle, le propionate de vinyle, le batyrate de'vinyle, 
1 'acetate de m^thallyle, le propionate de m^thallyle, le butyrate de 
m^thallyle, 1* acetate d*allyle, le propionate d'allyle, le butyrate 
d'allyle, I'acdtate de crotyle, le propionate de crotyle, le butyrate 
de crotyle, le crotdnate de mfithyle, le cfotonate de butyle, le croto- 
nate d»octyle, le vix^ylac^tate d»^tbyle, I'allylac^tate de butyle, 
V^^-*^"^.^*^*® I'aUylojqr-acdtate d'^thyle, l'artylo3^^c6- 

35 ' tate'd^octyie; I'myithio^acgtkte d'^thyle, l»allylthio-ac/tate d'oc- 
t^le, I'allylamtno-acetate d»^thyle,l»allylamino-ac>tate "d'ociyle/" ^ 
l^aliylmalonate^^de di^Wle, I'und^cyl^nkte de i^thyle, le'crotyloxy- 
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40 



aegtat& de Mtyle,'- le m^thiliylo^aciiate d'^thyie, le vizii^iiiyacitate 

■10«) - Une 'eda^ositlon sdion au moins im des points 1' ii 9, caiac- 
t^ils^e par le fait q;ae les'fflonooi^res du second groupe sont prip aatift 
le groupe que constituent : I'aelde ttttenoSque^s; l* acide pentenotqtte-4. 
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l^aclde und^cenoXque-IO, I'acide allyl mal onigue > I'acide crotoniqaey 
I'acide allyloiyacdtlque, I'aclde czx)tyloz7ac4tiqiie, I'adde iD^thallyl*- 
ozyacetiqiie» I'acide aUyloxy-S-propionlqae, I'acide Eillyltbioacetiquey 
l*aclde aUylandnoac^tiqae, I'acide Tizi;7lozyacdtlGcae. 
^ 11°) - Une composition seloa an moins vn dee points 1 & 10* cazac- 

tSris^ par le fait que les monoiD&res du troisi&me gxonpe sont pzls 
dans le groupe que constituent : I'octanoate de vinyle, le laurate de 
vinyle, le palcdtate de -viflyle, le stearate de vinyle, I'isost^arate 
de vinyle, le laurate d'aUyle, le laurate de a^thallyle, le stearate 

10 d*allylet le stdarate de m^thallyle, I'isostearate d'allyle, I'isostda- 
rate de m^thallyle, le bfli^te d*al3yle, le b&dnate de m^thallyle, 
le laurate de crotyle, l»ol^ate d'allyle, le crotonate d»ol^le, le cro- 
tonate de lanollne, le vinylacetate de lauiyle, I'allylac^tate de st^a- 
lyle, I'allylozyacetate de laniyle, I'allylthioac^tate de lamyle, 

15 I'aUylaminoac^tate de lauzyle, I'allylinalonate de dioctyle, l*und^cyl^ 
nate d'octyle, 

I'^ther c^tyl-vinyliquep I'^ther st^aiyl-vinyliqae, I'^ther lauiyl-ally- 
liq:ue, I'dther lauryl-m^thallylique, I'dther stdaryl-crotyligue, l»allyl- 
oxy-1 dodeQ^lo3^-3 pTOpanol-2^^ propanol-2, 
20 l*haz^ne-1, l»oct^ne-1, le dod^cfene-1, I'hexad^cfene-I, l«octad^cfene-1 , 
l*eicos^e-1 « 

12*) • TSne con^osition selon an moins xm des points 1 ii 11, carac- 
tdrisde'par le fait que le copolymfere contient de 50 k 90 ^ et de pr^ 
f Irenes de 65 & 80 ^ de monom^res du premier grovcpe^ 

25 13*) - TJne composition selon au moins un des points 1 12, carac- 

t^risfe par le fait quo le copolymifere contient de 5 k 2^ ^ et de pr^f^ 
rence de 7 2l 12 fi de monomferes du second groupe* 

14°) - Une composition selon au moins un des points 1 13, carac- 
t^ilsfe par le fait que le copolynfere contient de 5 30 et de pr^f^ 

30 rence de 10 & 20 ^ de monom&res du troisi^me groupe» 

15°) - TTne composition selon au moins un des points 1 h 14, carac- 
t^ris^e par le fait que les copolymferes sont neutralises avec une base 
organique ou min^rale h, un taux de neutralisation compiia entre 10 et 
150 ^ et de pr^f^rence entre 50 et tOO Jfi du taox correspondant k la 

35 stoecbiom^trie. 

16°) - TJne composition selon an moins un des points t k t5, cazao>- 
t^risfe par le fait que les copolymeres sont neutralises k I » aide des 
bases cboisies dans le groupe cotnstitue par la monodthanolamine, la 
diethanolamine, la tnethanolamine, les isopropanolamines, la morpboliue 

40 et les amino-alcaolB tels que l*amino-2 metl^l-2 pMpanol-1^ et I'andno- 
2 metl^l-2 propaaediol-1 ,3, 

17°) - TTne composition selon au moins un des points 1 k 16, carac* 
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t^xls^e par le fait qu'elle eoostitae one laqae a^zosol coo^ortant ?i 
mdlange de 1/4 a 1/3 en poids d'alcool et de 2/3 & 3/4 en polds d'lui 
eaz propalaear llq;a^fi^ eons pressian^ ce m^laxise renfezoaat en solo- 
-tion 1 k 4 9^ en poids de copolym^re. 
5 18*) - TJne composition selon le point 17, earact^rls^ par le fait 

que I'alcool est tm alcool aliphatiq;ae asliydxe tel que I'ieopxopanctl 
ou l*^thanol. 

19«) - JJaa eoopoBitlon selon le point 17t caiact^rls^e par le feit 
que le j^z propuleeur est constita^ pax an moins xin liydzocarbore £Lno- 
10 xo-cfaloz^. 

20«) - Une composition selon an moins vaa. des points 1 ii 16, careo- 
t^ris^ par le fait qu'elle constitue une lotion de mise en plis con^ 
tenant en solution hydroaleoolique ayant un degre compilB entze 0 et 
70 JJ, de 1 & 3 9i en poids par rapport & la solution de copol^xe. 
15 21«») - Ito copolymfere utilisable en ccsingtique et cazactSzlsS par 

le fait qu'il est obtenu par copolymgrisation d«aa moins un nenom^xe 
de obacun des groupes soi'vants : 

- le premier gror^e ^tant oonstita^ par : 

J.e -propionate -de vinyle, le butyrate ^e -vlnyle, I'ac^tate de- m^thallyle, 

20 le propionate de m^tballyle, le butyrate de m6thaiayle, I'ac^tate d^si- 
lyle, le propionate d'aHyle, le Inityrate d'allyle, I'acdtate de cro- 
tyle, le propionate de crotyle, le butyrate de crotyle, le ciotonate 
de m^thyle, le crotonate de butyls, le cxotonate d'octyle, le ^rlnylac^ 
tate d'^tbyle, I'allylac^tate de butyle, I'aUylao^tate d«hexyle, I'al- 
25 lyloayao^tate d'^thyle, I'allylozyac^tate d'ootyle, I'allylthioae^tate 
d'lthyle, l'al2ylthloac^tate d'octyle, I'allylamtno-ac^tate d'dthyle, 
I'aUylamino-ae^tate d»octyle. 1-allylmalonat* de di^thyle, I'und^cyle- 
nate de m^hyle, le crotyloiyacgtate de butyle, le m6tha21ylosyac«tate 
d'^thyle, 

30 - le second groupe 6tant constitud par : 

I'acide buteno£que-3, I'acide pentenoIque-4, I'acide und^cenoique-10, 
I'adde allylmalonique, 1-acide crotonique, I'acide allyloxyac^tique, 
I'acide crotyloxyac^tiqne, I'acide m^thallylojyac^tique, I'aclde aUyl- 
03[y->-proplonique. I'acide allylthioac^tique, I'acide allylamlnoac^ti- 

35 que ; 

- le troisifems groupe ^tant constitu^ par : 

l»octanoate de vliyle, le laurate de vii^le, le palmltate de vinyle, le 
st^arate de vinyle, I'isDst&Lrate de Trlnyle, le lauiate d'al3jle, le 
laurate de m^thallyls, le st^arate d'allyle, le st^aiate de m^tte Oyle, 
40 I'isost^arate d'allyle, I'lsoatlarat© de m^thallyle. le bflx^nate d'ally- 
le, le bSi&iate de m^thallyie, le laurate de crotyle. I'ol^ate d'al- 
lyle, lo entonate d'ol^ie, le carotonate de lanoline, le vlnylac^tate 
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de laiuyle, I'allylac^tate de steaxyle, l^allylozyacState de lauxyle, 
l^allylthioac^tate de lauxyle, I'allylamiiioaedtate de lauxyle, l*allyl- 
malonate de dioctyle, I'lmddcylenate d'.octyle,. 

l*^ther cdtyl-vinylique, I'dther fit^axylr.'vljQyliqTze, I'dther lauiyl- 
allylique, I'^ther lauiyl-m^thallyllque^ I'^ther st^aiyl-crotylique, 
l'aUylozy-1 dodecyl02y-3 propanol-2, l»aUyl03y-1 dodecyltbio-3 propa- 
nol-2, l'octfene-1, le dod^cene-l, l'hezad£c&ne-1, l<octa- 

d^cfene^l, l'elco6&xie-1. 

22®) - Un copolynBBre selbn le point 21-, caiacteixsd. par le fait 
qu'il contient de 50 k 90 ^ et de pr^f^rence de 65 li 80 % de monoixii^res 
du premier groupe* 

23®) - Un copolym^re selon au moins un des points 21 et. 22, carac- 
t^riee par le feit qu'il contient de 5 k 25 ^ et de pr^f^xence de 7 it 
12 $6 de monomibreB du second gronpe« 

24®) - Un copolynire sdon an moins nn des points 21 & 23, carac- 
tdiis^ par le fait qu'll contient de 5 k 30 ^ et de prgf^r^ace de 10 
h 20 ^ de monomeres du txt>i6i^ffle groupe. 

25®) - X3h copolymere utili sable en cosoi^tique caiact^ris^ par le 
•fait qu'il est obtenu ijar copoiym^risation-d'ae^t^te de Vinyle avec au 
moins xm monomers de chaqae gxmpe suivant : 

- le premier groape etant constitae- par r 

l"acide butenoIque-3, I'acide pentenolque-4, l»acide und^cenoSque-l 0 , 
I'acide allylmalonique, l^acide crotonique, I'acide allyloxyac^tique, 
I'acide cxotyloxyac^tique, l«acide m^thaUyloxyacdtique, l^acide allyl- 
02y-3-propionique, I'acide alOylthioac^tique, I'acide allylaminoacdti- 
.que. ; 

- le second groupe ^tant constitu^ par :• 

le laurate de crotyle, le crotoaate d'ol^yle, le crotonate de lanoline, 
le vinylac^tate de lauryle, I'allylacdtate de st^axyle, I'allylOxyac^ta 
te de lauryle, I'alJlylthioac^tate de lauiyle, X'allylamiaoacttate de 
lauiyle, I'allylmalonate de dioctyle-, I'uniecylenate. dioctyle, • 
I'^ther cdtyl-vlnylique. l'^ther st^aiylviaylique, . I'.^ther lauiyl-ally- 
lique, I'^ther Iffliryl-m^thallylioue, I'^ther st^aiylcrotylique, I'allyl 
oxy-1, d<idepyl«y-3,propanol-:2,.lIaUyloxy^1 dodecylthio^S broiSanol-2, 
I'hexene-i, l«oct6ne-1, le doddcfene-l, l'hexad^cfene-1 , I'octadgciaieM , 
l»eicosene-1 . - . - 

^^^'^ .T copolyofere .selon. le ,point..25, :caract6risd-pvi' le- fait 
qu'il contient. d 'environ 50 a; 50 i^^.et-da prdf^r&ce de:.65 k'80';^ d'ac^- 
tate is vinyle, .d 'environ J 25 et de pr^f^rence T fe..12..5S'.d€ ^aono- 
mere du premier groups. et^^.d'emriron. .5 h 30.?} (St.de pr«4ieiic^-10 k 20 :^ 
de fflonom^re du second, gxpup^ . - .-..../•.J.-.. -; ' 
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27") - Un copolyin&re selon aa mollis un dee points 21 k 26, oarae- 
t^rise par le fait qa'il est neutralist airee ime baue orfiaaiqae ou 
min^rale k un taux de neutralisation conpris entxe 10 et 150 }S et de 
prdf^rence entre 50 et 100 ?t du taux coirespondant h la stoechiom^trle. 

28«) - Un copolymere selon le point 27, catact^rla^ p:ir le fait 
qu'll est neutralist & I'aide des bases choisies dans le groupe consti- 
tut jar la monotthanolandne, la dittbanolandne, la tritthanolamine, 
les isopropanolamines, la morpholine et lea aoino-alcools tels que 
l»anino-2 mtthyl-2 propanol-1, et l'aaiino-2 mttljyl-2 propanediol-1 , 3. 

29«) - JJu proctdt de preparation des copolymeres selon au molns 
un des points 21 h 28, caracttrlst parle fait qa'on effectue la poly- 
merisation des monomferes presents dans les proportions correspondant 
k la nature du polym&re qua I'on recherche, en prtsenee d'un catalyseur 
tel que le peroayde de benzoyle, le peroocyde de lanroyle, ou d'azobl- 
. sisobotyronltrlle • 

30«) - TJa proetdt selon le point 29, caracttrist par le fait qu'on 
utilise le catalyseur k une conce^rati<ni de 1 & 5 ^ et de prtftrence 
de 1,5 & 3 ^ par rapport au poids de moxxoa&TeB* 

31*») - Xto proctdt selon an moins un des points 29 et 30, caractt- 
rist par Te -fSit- qiPon ef f eclSi^ l4 poiyitri^tioi "en solution d^s'u^~ 
solvent tel que I'aleool ou le bens^ne. 

32») - Un proc^t selon au moins un des points 29 et 30, caraott- 
rist par le fait qu'on effectue la polymerisation en suspension dans 
I'eau en presence d«un colloMe protecteur tel que I'aleool polyviay- 
. lique, I'acide polyacrylique ou I'hydroayethjl-cellulose ayant une con- 
25 centration de 0,06 k 1 

33») -TSa precede selon au moins un des points 29 et 30, oarac- 
terise par le fait qu'on effectue la polymerisation en masse. 
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